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Wasserlosbare Selbstklebemasse 
(Zusatz zur Patentanmeldung P 22 14 293*4 (BBP )) 

Gegenstand der Hauptanmeldung P 22 14 293*4 ( - 

DBP ..) iat eine wasserlosbare, als wassrige Paste auftrag- 

bare Selbstklebemasse, die aus einer Mischung von , einer oder 
mehreren Acrylsaureester-Copolymerisat-Dispersionen mit Polyvinyl- 
methylather, einem Alkalisalz von Polyacrylsaure , Polymethacryl- 
saure oder eines Copolymer! sat s aus Acryl- und Methacrylsaure , 
einem Monomerwei china cber und einem Emulgator besteht. 

Eine Selbstklebemasse dieser Zusammensetzung weist eine 
nicht vorbersehbare Kombination wertvoller Eigenschaften auf. Sie 
besitzt eine gute Anf aBklebrigkeit , ist bei Raumtemperatur perma- 
nent klebend, gegen KaltflieBen bestandig, zeigt eine gute Alte- 
rungsbestandigkeit und ist insbesondere zur Herstellung von auf 
den verscbiedensten.Materialien gut und dauerhaft haftenden und 
von diesen durch Anwendung von Wasser leicht wieder entferabaren 
Selbstklebeetiketten geeignet. 

Unter' Verwendung einer solctien Selbstklebemasse herge- 
stellte Selbstklebeetiketten baften auf Gegenstanden aus Glas, 
Porzellan, Holz, Metallen, vers cbiedenarti gen Kunststof f en, Karton 
und dergleichen schon bei nur leichtem Andruck ausgezeichnet • Sie 
zerreiBen beim Versucb des Abziehens von dem Gegenstand, auf den 
sie geklebt wurden, unter Spaltung des Tragermaterials (Verhin- 

derung des Austausches zu Betrugszwecken bei ibrer Verwendung zur 
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Auszeichnung von Waron in Warenhausern und Selbstbedienungsladon) , 
ohne daB hierzu das Einzeletikett - im Gegensats zu den bekannten 
Etiketten - durch Schnittstanzungen , Anbringung von Schwachungs- 
linien oder -zonen oder dergleichen besonders vorbehandelt werden 
mufi. Andererseits lassen sie sich durch Behandlung mit Wasser oder 
einer Waschmittellosung nach kurzer Einweichzeit (etwa 2 bis 5 
Minuten) leicht ruckstandslos von dem beklebten Gegenstand ab- 
ziehen oder losen sich von selbst vom Untergrund ab. 

Aufier den beschriebenen ublichen Selbstklebeetiketten 
lassen sich unter Verwendung der wasserlosbaren Selbstklebemasse 
gemafl der Hauptpatentanmeldung vorteilhaft wasserlosliche Etiketten 
und Klebebander, deren Trager aus einem wasserloslichen Material 
besteht, sowie durch Wasserbehandlung leicht entfernbare Abdeck- 
bander aus Papier herstellen, die insbesondere bei der Ver- 
schickung und dem Transport von sanitaren Anlagen (Badewannen, 
Waschbecken usw.) zur Verhinderung von Beschadigungen verwendet 
werden korrjen. 

Vorzugsweise bestehen die in Dispersionsform vorliegen- 
den Acrylsaureester-Copolymerisate der Klebstof fmischung gemaS 
der Hauptpatentanmeldung aus solchen Copolymerisaten, die durch 
Polymerisation von hohen Anteilen 2-Athylhexylacrylat oder Butyl- 
acrylat mit geringen Anteilen Acrylsaure, Methacrylsaure, Acryl- 
nitril, Vinylacetat, 2-£thylhexylmaleinat und/oder Diathylmaleinat 
hergestellt wurden. Als besonders vorteilhaft fur die Klebstoff- 
mischung gemaB der Hauptpatentanmeldung hat sich die gleichzeitige 
Verwendung einer wassrigen Dispersion eines unvernetzten Copoly- 
merisats aus hohen Anteilen 2-Athylhexylacrylat oder Butylacrylat 
mit geringen Anteilen Acrylsaure in Kombination mit einer wassri- 
gen Dispersion eines gleichartigen Copolymerisats in der rait Zink- 
acetat vernetzten Form erwiesen, wobei zweckmaBigerweise , jeweils 
bezogen auf 100 Gewichtsteile Feststof f gehalt der Mischung, 10 
bis 20 Gew^-Teile eines unvernetzten Acrylsaureester-Copolymeri- 
sats mit 25 bis 55 Gew.-Teilen eines vernetzten Acrylsaure ester- 
Copolymerisats kombiniert werden, so daB die Gesamtmenge der 
Acrylsaureester-Copolymerisat-Komponente 55 bis 55 Gew.-Teile 
betragt. _ * _ 
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In Fortfxihruny der Arbeiten der Hauptpatentanmeldung 

P 22 14 293.4- (DBP ) -wurde nun gefunden, daB man wasser- 

losbare, als wassrige Paste auftragbare Selbstklebemassen mit der 
gleichen vorteilhaf ten Kombination wertvoller Eigenschaf ten auch 
dann erhalt, wenn man in der Klebstof fmischung gemaB der Haupt- 
patentanmeldung die Acrylsaureester-Copolymerisat-Dispersion bzw. 
-dispersionen ganz oder teilweise durch Polyvinyls ther-Disper- 
sionen ersetzt. 

Als fur- diesen Zweck besonders geeignete Polyvinylather- 
Dispersionen haben sich wassrige Dispersionen von wasserunlosli- 
chen Polymerisaten des Vinylisobutylathers und des Vinylathyl- 
athers erwiesen. Hierbei handelt es sich Tim bekannte, im Handel 
mit jeweils verschiedenen Viskositatsbereichen. und einem Feststoff- 
• gebalt von etwa 50 - 55 % erhaltliche Produkte, die zudem nach 
bekannten Polymerisationsverf ahren leicht hergestellt werden 
konnen. Diese Polyvinylather-Disper sionen , die wasserunlos-icr 
Polyvinylather-Typen enthalten und die die Acrylsaureester-Cc; ^ 
merisat-Dispersionen in der Klebstof fmischung gemaB der Haupt- 
patentanmeldung gan-z oder teilweise ersetzen konnen, vorzugsweise 
innerhalb der fur die Acrylsaureester-Copolymerisat-Komponente 
angoi^eben, auf den Feststof f gehalt der Mischung bezogenen Mengen- 
bereiche > unterscheiden sich wesentlich von dem in der Klebstoff- 
mischung ebenfalls als Bestandteil der Mischung vorliegenden 
was serlosli chen Polyvinylmethylather. 

■ 

Folgende Beispiele erlautern den Aufbau der wasserlos- 
baren Selbstklebemasse gemaB. der Erfindung: 
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Beispiel 1 



Gew--Teile(fest) 



Acrylatdispersion (Copolymerisat aus 45 % 
2-Athylhexylacrylat , 45 % Butylacrylat f - 
3 ^ Vinylacetat und 7 % Acrylsaure, mit 

Zinkacetat vernetzt) 30 

Folyvinylisobutylather-Dispersion (ca. 55 %ige 
wssr. Dispersion, Viskositat bei 25° C : 
800 - 2500 cP (eemesnen im Epprecht-Viskosi- 
meter Typ STV, C III)) 

("Lutonal I 60 D" 9 BASF) 20 
Polyvinylmethylather (K-Wert: etwa 40) 

("Lutonal M 40% BASF) 19 

Watriuro-Ammoniuinsalz eines Co polymer isats 
aus Acryl- und Methacrylsaure 

("Silkoplex 1", Rohm GmbH) 10 
Monomerweichmacher auf Fhthalsaurebasis 

("Palatinol 0", BASF) 10 

» 

Nichtionischer Emulgator (Nonyl phenol- 
polyglykolather) 

("Arkopal N -110", Farbwerke Hoechst) 10 

Antioxydationsmittel (Dioxydiphenylmethan- 
derivat) 

(Alterungsschutzmittel "ZKF" , Farben- 

fabriken Bayer AG) 1 
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Beispiel 2 



Gew.-Teile (fest) 



Polyvinylisobutylather-Dispersioii 
(ca. 55 %ige wssr. Dispersion, Viskositat 
bei 25° C : 800 - 2500 cP (gemessen im 
Epprecht-Viskosimeter Typ STV, C III)) 

("Lutonal I 60 D ,f , BASF) 29 

Polyvinyl isobutylather-Dispersion (ca, 
55 %ige wssr* Dispersion, Viskositat 
bei 25° C : 1500 - 3500 cP (gemessen im 
Epprecht-Viskosimeter, Typ STV, C III)) 

("Lutonal I 65 D% BASF) 20 

Polyvinylmethylather (K-Wert: etwa 4-0 ) 

("Lutonal M 40", BASF) 20 

Natrium-Ammoniumsalz eines Copolymerisats 
aus Acryl- und Metliacrylsaure 

("Silkoplex 1", Rohm GmbH) 10 
Monomerweichmaclier (Dimethylglykolphthalat) 10 

Nichtioni setter Emulgator (aromat. Polyglykol- 
ather) 

("Emulvin-W" , FarbenTabriken Bayer AG) 10 

Antioxydationsmittel (Dioxydiphenylmethanderivat) 

(Alterungsschutzmittel "ZKF", Farbenfabriken 

Bayer AG) 1 
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Die geraaft den Beispielen 1 und 2 erhaltlichen wasscrlcc 
baren Selbstklebemassen zeigen die gleiche vorteilhafte Kombi- 
nation wertvoller Eigenschaften (cute Anf afiklebrickeit , aurf;e- 
zeichnete permanente Haf tfahiftkeit auf Oborflachen au:* verr.chie- 
denartigem Material, Bestandigkei t germ Kalt f lielien und Alterunn 
leichte Losbarkeit in Wasser und wansrigen Wanchmittellosungen) 
wie die in den Beispielen 1 bis 4 der Hauptpatontanmeldung 

P 22 14 293.4 (DBP ) beschriebenen Zusammensetzunrjen. 

Sie lassen sich fiir die gleichen, dort beschriebenen Verv/endunrjr:- 
zwecke einsetzen. 
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Patentanspruch 



Wasserlosbare , als wassrige Paste auftragbare Selbst— 
klebcmasse aus einer Mischung von einer oder mehreren Acrylsaure- 
ester-Copolymerisat-Dispersionen mit Polyvinylmethylather, einem 
Alkalisalz von Polyacrylsaure , Polymethacrylsaure oder eines 
Copolymerisats aus Acryl- und Methacrylsaure , einem Monomerweich- 
macher und einem Emulgator gemaB Patent . ••• (Patentanmeldung 
P 22 14 293*4) , dadurch gekennzeichnet , daI5 die Acrylsaureester- 
Copolymerisat-Dispersion bzw. -Dispersionen ganz oder teilweise 
durch Polyvinylatber-Dispersionen ersetzt sind. 
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